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Die bekanntetn MehrscMchtenholzskier, ins- 
besondere die Dreischiditienskier, mit dmroh- 
lanfender, nach dein- Ejideh zu verjiingtea: 
Weichliolzmittelschicht haben niclit bef riedigt. 
Sie siiwi 2 war leicht und verhaltaiismaBig 
fest, doch mangelt ihrer Spitze die gute Fede- 
nmg umd hohe Elastizitat, so daB die zu starre 
Skispitze verhaltnismafiig leicht abbricht. Es 
wurde bereits versucht, diesen Naditedl da- 
durch zuibeheben, daB die MittelscMdit kiirzer 
als die Decfcschichten gemadit wird, so daB 
letztere sowohl im Bereich dear aufg«bogeinen 
Skispitze als auch am Skiende immittelibar 
aufeinanderliegeai. Die Erfahrungen mit die- 
sem Mehrschichtenski haben aber die Er- 
wartungen eibenfalls nicht erfuDt. Es hat 
sich gezeigt, daB bei diesem Mebrsdhiclitensfci 
an den quer duTchlaufenden Stoiistellen der 
drei Schichten Spannungen, insibesanidere an 
der empfindlichsten Stelle, namlich an der 
A»b wolbuingszone der ' Skispitze; entstehen . 
piese. Spanfnmgen kdnn«n em solches Aus- 



maB erreichen, daB die Skispitzen iinter Umr 
standen dennoch ebenso wie bei den Mehr- 
schichtenskiem mit dur-chlaiifeinder Mittel-- 
schidit abbrechen. 

Den gleichen Nacbteil des Abbnedhens 
haben auch jene Mehrsdiiditenskier a-ufm* 
weisen, bei welchen die kiirzere Weichholz- 
mittelschicht in bekanntear Weise aus melhre* 
ren nebesneinanderliegendeai Langsstreifen zu.- 
sammengesetzt ist. Bei diesen Mehrschich- 
tenskiem zeigt sich dazu noch der weitere 
Naditeil, daB sae, im Gegensatz zu- Mehr- 
schich tenskiem mit ubereimandeirliegenden 
Schichten, nicht gekehlt werden konnen, weil 
die RajidausJkehlungen die PaBfiacheri des 
Weichholzkems teilw'eise durchschneiden umd 
anschnieiden. Die Mittels-chicht halt infolge- ; 
dessen an den gekehlten ^Stellen nicht meht.. 
zusammen, sondetn (klaff t imd kann sogar 
auseinanderfallein. Die dutch den Wcichholz- 
kem der Mittelachicht erzielte . Gewiidhts- : 
erspamis geht infolge der U-nmdglichkeit des 
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Ausikehleixs der Skier mit neJbefheinandeu:- 
liegenden Mittelsdiichtstreifen zum groBten 
Teil wieder verloren, so daB der mit der 
.Weichholzmittelschicht beabsichrigte Zweck 

5 nicht in vollem MaB errdcht wird. Unge- 
fcehlte Skier sind aber fiir den sportlichen 
Lamglaiif, inabesandere im Wettkampf, fiir 
schwachiere Personen usw. im allgemeinen zu 
schwer und erfordem einen erhohten Kraft- 

lo aujfwand. 

Gegenstand der Erfindiing ist ein Mehr- 
- schichtenholzski mit durchlau'fender, nachden 
Enden zu verjiingter, in nebeneinander- 
liegende Hart- und Weichholzlaingsstreifen 

15 imterteilter Mittelschicht, der bei grofier 
Festigkeit und leichtem Gewicht eine vollig 
bnichsichere Skispitze von hochster Elastizi- 
tat aufweist vund zudem gekehlt werden kann. 
Die Erfindung kennzedchnet sich im wesent- 

20 lichen dadurch, daB der Weichholzmittel- 
schichtstreifen trapezforaiigen Qu-ersdmitthat, 
der Skiform entsprechend aus dem Werk- 
stiick heramsgesagt ist umd Kehlungen auf- 
weist, die in den Weichholzkem niclit ein- 

as schneiden. 

Die Zeiehnungf zeigt ein Ausfuhnmgstoei- 

spiel. 

In den Abb. i und 2 ist der fertige Ski in 
Seifcenansicht und Draufsicht dargestellt. Die 

30 Abb. 3 bis 5 zieigen in Seitenansicht, Drauf- 
sicht und Stimansicht das Werkstiick, das 
die Mittelachicht -bilden soli. Abb. 6 zeigt die 
Draufsicht auif letztere, und die Abb. 7 bis 9 
sind Querschnitte nach den Linien>l-i5, C-D, 

35 E'F. 

Der Ski besteht, wie Abb. i zeigt, aus den 
beidien aus etnem besondenen harten Holze, 
z. B. Hickory, angefertigten, der ganzen Lange 
nach annahernd gleich diinnen Deckschich- 

40 tena/b und der mittleren Schichtc. Diese zu- 
letztgenaaxnte Schicht c ist in. bekannter Weise 
dicker als die Deckschichten , 6, hat ihren 
dicksten Teil unter der Bindungssitzfla-che 
und verjiingt sich aiach der Skispitze und dem 

45 Skiende bin derart, daB die Mittelsdiicht c 
insbesondere an der Spitze nur mehr sehr 

^ diinn, etwa i mm stark ist. Die Auskehlun- 
gene konnen in den gebrauchlichen Formen 
gehalten sein. 

50 Das Werkstiick zum BOden der Mittel- 
schicht c besteht, wie die Abb. 3 bis 5 zeigen, 
aus einem mittleren Weichholzstreifen / und 
den beiderseitigen Hartholzstreifen ^, die- mit 
dem Weichholzkem / schneewasserfest ver- 

55 leimt sind. Letzterer ist erfindimgsgemaB im 
Quierschnitt trapezformig gestaltet und lauft 
iiber die ganze Skilange durch. Aus diesem 
Werkstiick wird die Mittelschicht so heraus- 
gesagt, daB «ie der Skiform entspricht. 

60 Hierzu wird das Werkstiick, wie aus Abb. 3 
ersichtlich, an seiner Oberseite im vorderen 




Teil zur Skispdtzenaufbiegung hin :schrag ,/ 
nach unten imd dann, der Spitzenaufbiegimg ' 
entsprechend, gewolbt nach pben hin her- 
auBgesagt, so daB sich der schraffiefte Ab- 65 ' 
fall A ergibt; an der Unfcerseitie wird das 
Werkstiick, ebenfallsder Skispitzeentsprechend, 
gewolbt ausgesagt, wobeider schraffierte Zwik- 
kel/ anfallt. Im hinteren TeUdes Ski wird dlas ^ 
Werkstiick der Verjiingung des Ski entspre- 7© 
chend ausgesagt, woduirch der adhiraffierte 
Teil A wegfallt. D|ie zuletzt vorn seitlich zuge- 
spitzte und daindt fertiggestdlte Mittelschicht 
in Abb. 3 entspricht nun der Mittellage c in 
Abb. I und hat die Form des Ski selbst. Die 75 
fertig ausgesagte und nachgeschliffene Mittel- 
schicht weist, wie Abb. 6 zeigt, einen sLcht- 
baren WeicMiolzkern / auf, dear in der Mitte 
gratartig, vorn blattartig und hinten keilfor- 
mig gestaltet ist. Die Riicfcseite des Welch- 80 
holzkems / lauft vom Skiende bis zux Auf- 
bi^gung gleichmaBig breit durch, um sich 
von hier an, wie Abb. 6 von oben zeigt, auich 
unten zuiruispitzen. Die Abb. 7 bis 9 zeigen 
verschiedene Querschnitte. In Abb. 7 ( Ab- 85 
wdlbungszone der Skispitze) ist die Mittel- 
schicht sehr diinn (etwa i mm) und damit 
wesentlich diinner als die Mittellage der bis- 
her gebrauchlichen Dreischichtenskier. Abb. 8, 
die sich mit Abb. 5 deckt, zeigt die dickste 90 
Stelle mit dem vollen Querschnitt des trapez- 
formigen Weichholzkems/, und Abb. 9 zeigt 
einen Querschnitt im Bereich der Auskeihlun- 
gen^. 

Der so beschaffene Ski ist voUkommen 95 
spannungsfrei, insbesondere aber an der Ski- 
spitzenaufbiegung, so daB sich die Skispitze 
nicht mehr verziehen kann. Dadurch, daB 
diese entsprechend ihrer Wolbung aus dem 
Werkstiick herausgesagt vrird und der Weich- «oo 
holzkem sich ebenfalls zuspitzt, kann die Ski- 
spitze sehr dunn hergestellt weirden, so daB 
sie eine bohe Elastizitat lind Festigkeoit hat. 
Selbst bei schweren Stiirzen und anderen 
hartien Beanspruchungen gibt die; Spitze 105 
fedemd nach, so daB Skispitzenbriiche, abge- 
sehen von Gewaltanwendung, nicht mdhr vor- , 
kommen konnen. Weitere Vortedle bestehen 
darin, daB die Befestigungsschrauben fiiir an- 
geschraubte Schutzkanten immer in die seit- no 
bchen Hartholzwangen g eingreifen und daB 
femer auch die Skibdndungsbacken an dear 
Sitzflacherf auf Hartholz festgeschraubt wer- 
den konnen, weil hier die Hartholzwangen^ 
ihren vollen Querschnitt aufweisen. Bei den 115 
bisher gebrauchlichen Mehrschichtenskiem 
mit langs unterteilter Mittelschicht muB zum 
sicheren Sitz der Bindung eine Hartholrplatte 
in umstandlicher Weise in ein Stemmloch ein- 
gesetzt werden, damit die Befestigungsschrau- 120 
ben fur die Bindungsbacken auf ein genugend 
festes Holz tre^Ten. SchlieBHdi ist es ohne 
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weiteres moglich, den Ski zu kehlen; denn 
die Ausfcehlungen e erfassen nur die Hartholz- 
wajngenj^, ohne den inneren WdicMiolzkern 
aaozuschneiden. Damit kann der Ski bei glei- 
5 cher Festigkeit im Gewidit leicliter als alle 
bisher bekannten Mehrschichtenskier mit 
einer Mittelschicht aus nebenednanderliegen- 
den Langsstreifen hergestellt werden. 

PatentansprUche: 

I. Mehrschiditenholzsfki rait durchlau- 
fender, nach dem Ehden zu verjiingter, 
in nebenednanderliegende Hart- und 
Weichholzlangsstreifen geteilter Mittel- 
15 I schidit, dadiLrch gekennzeichnet, daB der 



Weichholzmittelschiditstreifen (/) trapez- 
formigen Querschnitt hat. 

2. MehrscMchtenholzski nach Anspruch 
dadurch gekiennzeichnet, daB die Hart- 
und Weichholzmittelschiicht (/, g) aus einem ao 
Wei^kstiick durch Absagen am vorderen 
Teil dben entsprechend der Verjiingung 
nnd unten entsprechend der Axifibiegung 
der Skispdtze und am hinteren Teil oiben 
entsprechend der Skis tarken verjiingung 25 
hergestellt ist. 

3. Mehrschichtenholzski nach Anspruch i 
mit Kehlungen, ^ dadurch gekennzeichnet, 
daB die* Kehlnngen {e) in den Weichholz- 
kern (/) nicht einschneiden. 30 
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